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La pr^sente invention est relatl^re k une coapositlon cosmfitique qui 
permct d'amgllorer I'^tat des cheveux ainsl que 1' aspect de la chevelure. 

On salt en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de I'^tat gfefiral 6u des degradations cons6cutives k Inaction d^ agents atmos- 
5 pMriques ou k 1 'action de traitenents tele que decolorations, permanentes ou 

teintures, sent souvexit diff idles k dem^ler et k coiffer surtout en ce qui con- 
cerne les chevelures abondantes. lis sont genfiralement, et k des degrSs divers, 
sees, ternes et rfeches ou manquent de "vigueur" et de "nervosity". 

On a essaye de llmiter ou de corriger ces d^fauts en appliquant sur 
10 les cheveux une composition de "conditionnement du cheveu" destin^e k ameiiorer 
I'etat du cheveu humide et du cheveu s.ec ainsi que les operations de' peignage 
et de mise en forme. 

On en tend -par "condltionnement du cheveu" 1' operation qui, tout en 
facilitant le demfilage et le peignage des cheveux humides, communique aux 
15 cheveux sees du "gonflant" et de I'eiasticite, ce qui assure un bon maintien 

de la coiffure « Les agents assurant le "conditionnement du cheveu" sont appeies 
" condlt loxmeur 8 " . 

On a dej^ utilise pour le condltionnement des cheveux' des polym&res 
synthetlques tels que les polyethylene imines, les polyvinylpyridlnes , le 
20 polychlorure de p^vinyl -benzyl trimethylammonlum, le polychlorure de dlallyl- 
dimethyl ammonium. Ces polymi^res presentent 1 'inconvenient de ne pas etre com- 
patlbles avec les shampooings anioniques. ... 

. On a egalement utilise dejil dans des compositions - pour cheveux des 
polym^res polyamino-amides (obtenus par la polytondensatlon d*un adde dicar- 
25 ' boxylique et d'une polyalcoyl&ne polyamine), des polym^res polyaminoureyl^ne et 
des polym^res alkyl&ne polyamines modifies, -en particulier par I'epichlorhydri- 
ne.endes quant it es proches des proportions stoechlometriques par rapport aux 
groupementa amine du p o 1 y a mi.no-a mi de . L 'addition de ces 
quantites importantea d ' epichlorhydrine a pour consequence la presence dans les 
30 molecules du polym^re reticule de groupements reactifs, Ces polym^res compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptibles de reagir sur des grou- 
pements nucieophiles tjels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
' tltre d'exemple de tels groupements alcoylants, on pent citer les cycles 
azetidinium. 

35 La premiere consequence de I'exiatence de tels groupements reactifs, 

est un manque de stabilite de ces coo^oses qui peuvent se degrader lorsqu*ils 
sont abandonnes en solution. 

Par ailleurs, 1 'existence de tels. groupements alcoylants rend ces 
produits eminemment suspects pour leur application sur la peau.de .I'homme. 

40 On a egalement recommsnde 1 'utilisation comme ."conditlonneur pour 
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cheveux" de polymfere thermodurcis sables k r^ticuler par la chaleur. 

La pr^sente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inconvenient s., et qui est conatitud par un polyamino-polyamide 
r6ticuie ne prfisentant pas de groupements r^actifs et stable cbimiquement . 

La pr^sente invention a aussi pour objet une composition de condi- 
tionnement pour cheveux, qui puisse etre apptiqufie 2t la temperature ordinaire 
et qui se pr^sente sous la forme d'une composition prfite h I'emploi. 

La pr^sente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui aoit compatible avec les shampooings anioniques, tout en assurant 
un d^mSlage aatisfaisant des cheveux humidea, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de fagon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosmg-* 
tique pour cheveux contenant au moins un polymSre rfiticulS soluble dans I'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) pr6pare-par polycondensa- 
15 tion d'un compose acide sur une polyamine. Le compose acide eat choisi parmi 
(i) les acidea organiques dicarboxyiiquea, (ii) les acid«8 aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques ik double liaison ethyienique, (tii) les esters des acides 
precipes, de preference avec les alkanols inferieurs ayant de 1 a e.atomes de 
carbone, (iv) les meianges-^de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 
20 polyalcoylfene-polyaminea bis primaires mono- ou disecondaires. 0 & 40 moles % 
de cette polyamine peuvent etre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence I'ethylfenediamineou par une amine bia-secondaire de preference la pipe- 
razine et 0 d 20 moles % peuvent fitre remplacees par 1 'hexamethylfenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 
25 epihalohydrines, lea diepoxydee, les dianhydrides , les anhydrides non satures, 
les derives bis insatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 h 0,35 mole d 'agent r€ticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 k moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 St moins de 0,1 mote d'agent reticulant par groupement 
30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon 1' invention le polym&re reticule presente 
1 'ensemble des caracteristiques suivantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans I'eau h 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution h. lOX dans I'eau h 25*0 est superieure & 3 cen- 
35 tipoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure H 20 centipoises et inferieure 2i 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparation des polyamino-polyamides 
40 (A) sont choisis parmi : . 
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- les acides organiques dicarboxyliques satur6s ayant de g a lOatomes de car- 
bone, par example les acides adipique, trim6thyl-2,2,4 eL -2,4,4 adipique, Leic- 
phtaliques, les acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison 
ithyl6nique, par exemple les acides acrylique, mfithacrylique, itaconique, 
5 Parmi les acides pr^f^rfis figurent l^acide adipique et les composes 

d* addition d'une alcoylfenediamine avec des acides insatur^s tels que des 
acides acrylique, m^thacryliquc, itaconique, 

L*acide adipique est particuli^rement pr6f6r6. 

On peut ^galement utiliser les esters des acides ci-dessus cit6s. 
10 II est figalement possible d'utiliser des melanges de deux bu plusieurs acides 

• carboxyliques ou de leurs esters, 

Les. polyamines ut ills ab les pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont choisis parmi les polyalcoylene-polyamines bispriraaires mono- 
ou disecondaires, par exemple la di^thylfene triamitie, la dipropylfene triamine, 

15 la tri€thylfene t^tr amine et leurs melanges. 

La polycondensation est r€alis6e par des proc€d6s connus, par melan- 
ge des rdactifs, puis chauffage entre 80** et 250**C, et de preference entre 100- 
et 180*C pendant 1^8 heures selon les r^actifs utilises. AprSs un chauf fage 
h reflux total pendant 1/2 heure k 1 heure, on eiimine I'eau ou I'alcool form^ 

20 au cours de la polycondensation, d'ab or d^ press ion ordinaire puis sous pressic. 
reduite« 

Les reactions ont- lieu sous un courant d' azote pour eviter les colo- 

• rations trop importantes et faciliter 1 'elimination des substances volatiles. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quanttte d'a- 
25 cide dicarboxylique et d 'amines en proportions equimoieculaires par rapport a u> 
groupements amines primaires des poly-aico7li>ne-polyamine8« 

Selon un mode de preparation prefere on effectue la poly condensation 
de la polyalcoyltee-polyamine choisie de preference parmi la diethyl^ne tria- 
mine^ la trietbylene tetramine, la dipropylfene triamine et leurs melanges, 
30 soit (i) sur un diacide carboxylique de preference I'acide adipique ou son ester 
dimethylique, soit (ii) sur le produit intermediaire d 'addition d'une moieculi? 
d'ethylfenediamine et de deux molecules d^ester methylique d'un acide ethyieni- 
quement non sature tel que I'acrylate, le methacrylate ou I'itaconate de 
methy le . 

35 Les reactions d 'addition de 1 ' ethyl ^nedia mine sur les esters insaturer 

sont realisees par melange des reactifs entre '5** et 80^C, et les reactions de 
poly condensation, par chauf fage pendant 30 ^ 60 minutes k reflux, puis avec 
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Elimination de l*alcool m^thylique & UO-ISO'C, ou de I'eau h. 140-175''C, d'a-. 
bord k presslon ordinaire puis sous un vide partiel de 15 nni de mercure, 

Les polyamino-polyaoiides (A) ainsl obtenues ont une viscosity dans 
I'eau h 10% et k 25*'C Inf^rieure & 3 centlpolees. 
3 La constitution des polyamlno-polyaaides pri£6ris (A) pent 6tre 

representee par la formule generate (I) 

-^OC - R - CO - Z ^ (I) 

oft R repr^sente un radical bivalent qui derive de I'acide utilise ou du pro- 
10 duit d 'addition de I'acide avec 1 'amine bia-primaire ou bls-aecondaire. 

Farmi les significations pr^fer^es de R on peat citer les suivantes 



15 - - CH^ - NH CT^ - CH^ - NH - CTj - CHj - 



- CH - CH^ - - CH2 - CHj - NH - CH2 - ^ 

3 3 



- CH - CH« ^CH^ - CH - 



^ T CHj - CH^ - N . 



20 ^2 " f f ^ ^2 



Ces radicaux d^rivent respectivement de I'acide ter^phtalique, de 
l*acide adipique, du produit d ' addition de I'^thyl^nediamine sur lea acides 
acrylique, m^thacrylique et itaconique ou leurs esters. 
25 Z.repr^sente : ' ' 

1) danis lea proportions de 60 ^ 100 sioles le radical 



- KH - [(CH^)^ - m (iiy 



oi^ X - 2 et n « 2 ou 3 ou bien 

m 

X =» 3 et n « 2 

30 ce radical d^rivant de la di^tbyl^ne triamine, de la tri^thyl^ne tetramine ou 
de^la dipropyl^ne triamine ; 

2) dans les proportions de O & 40 mole % le radical (II } .ci-dessu8» 
dans lequel x = 2 et n = 1 et qui derive de 1 ' ethyl ^nediainine , ou le radical 

/ ^ 

-N N- derivant de la pipirazine ; 

33 ^ 
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3) dans les proportions de 0 a 20 moles % le radical 
- NH - (CH2)g - NH - d^rivant de 1 'hexam6thylfenediamine. 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite r^ticuUs par 
addition d'un agent rfiticulant. On utilise coimne agent r6ticulant un compost 
bifonctionnel choisi paritd (a) les ^pihalohydrines, par exemple 1 '^pichlorhydri 
ne ; (b) les di^poxydes par exemple le diglycidyUther, le N,N'-bis 6poxy 
propyl pip^razine ; (c) les dianhydrides, par exemple le dianhydride de I'aci- 
-de butane t^tracarboxylique, le dianhydride de I'acide pyromcllitique ; (d) les 
d€riv6s bis insatur^s, par exemple la divinylsulfone, le m^thylfene bis acrylani 

Un agent r^ticulant d 'utilisation avantageuse est 1 '^pichlorhydrine. 
D'autres agents r^ticulants pr^ffir^s sont la divinylsulfone, le m^thyUne bis 
acrylamide, le diglycidyl^ther et la N.N'-bia €poxy propyl pip^razine, 

.Ces agents r^ticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 
sulvants f 

- CM^ - CHOH - C3l2 - 

. - CH, - CHj - I r CH, - CH„ - 

- CH^ - CHj - CONH - CH^ - NHCO - CH^ - CH, - 

- CH^ - CHCa - CH^ - 0 - CHg - CHOH t Cft« - 



o 



Les reactions de reticulation sont r^alisfies entre S0**C ct 90*C, k 
partir de solutions aqueuses de 20 k 30% de polyaminp-polyamide auxquelles oa 
ajoute 1 "agent r^ticulant par trfes petites fractions jusqu'a obtenir un accrois 
sement important de la vi|3co8it6 mais* sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans I'cau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t6e h 107. par addition d'eau et le milieu r 4a ctionnel eventuellement refroidi. 

Selon une caractfiristique essentielle de 1 'invention, on emploie pour 
la reticulation des poly m^res poly amino -poly amides de 0.(25 a 0^^. molfid»agent r^ticu- 
lant-par groupement amine de polyamino-polyamide. Une cat€gorie intSressante de 
ces polym^-res r^ticulds est obtenue en utilisant de 0,025 ^ moins de 0,2 
mole d 'agent rfiticulant par groupement amine du pplyamino-polyamide. Une autre • 
categoric avantageuse de polymeres reticules est obtenue en utilisant de 0 025 
k moins de 0,1 mole d 'agent rfiticulant par groupement amine du polyamino- 
poly amide* * . 

. Les proportions de rSticulant d utj^lfse;:. qui varient selon la nature 
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du polyamino-polyamide et du r^ticulant, peuvent 6tre d^termin^es facilement 
en ajoutant 1 'agent r^ticulant d^sir^ k une solution aqueuse du poly andno -poly - 
amide jusqu'a ce que la viscosity d*une solution h. 10% soit» i 25^C, comprise 
entre 3 centipoises et l'€tat de gel tout en conservant une solubility parfaite 
5 dans l*eau. 

Le d^passement dee proportions de rdticulant -ci-dessus indiqu^es 
entralne la formation d'un gel non diluable k l^eauj par suite d'une r4§ticu- 
lation trop importante. En augmentant encore la quantity de r€ticulant on 
obtient k nouveau des polym^res qui sont solubles dans l*eau mais pr^sentent 

10 un caract&re ^volutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caract^re 
^volutif est dG k la presence dans, le polym&re r^ticul^ de substituants r6ac<^ 
tifs vis-lL-vis de groupements nucl^ophiles. Quand on utilise comme agent r£tl- 
culant l^epichlorhydrine en des quantit^s proches des proportions stoechiom^- 
triques, les substituants r^actifs sont constituds principalement par des 

15 cycles az^tidinium. 



2 >^ 2 

20 OH . 

Les polym^res r^ticul^s obtenus k partir de polyamino-poly amides 
connus dans la technique et utilises dans des compositions pour les cheveux 
renferment des groupements r^actifs et de ce fait se conflervent mal« 

Les polym^es r^ticul^s selon la pr^sente invention se conservent 

23 bien et sont compatibles avec les ten8io*-actifs anioniques tout en assurant 
un bon d^mSlage des cheveux humides, Cette compatibility avec les tensio- 
actif s anioniques pent encore 6tre am^liorte par alcoylation des groupements 
amines secondaires des poly amino -amides r^ticuiys. L'alcoylation augmente la 
solubility dans I'eau des polyamino -amides r^ticuiys, en presence de tensio- 

30 actif s anioniques. 

On pent utiliser comme agent alcoylant : 

1) un 6poxyde, par exemple le glycidol, l^oxyde d* ethylene, l^oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compost ^ double Eaison ythyl^niquej par exemple 1 *acrylamide, l*acide 
35 acrylique ; 

3) l*acide chloracytique \ 

4) une alkane suilitona^ par exemple la propane suit one ou la butane suit one. 

L*alcoylation des polyamino -ami des r^ticuiys est ryalisde en solution 
aqueuse, k la concentration de 10 k 30%,.^ :une temperature comprise entre 10 
.40 et 95?C. Le taux d 'alcoylation par rapport ^ la basicity total? c'a^t.T^-dire le 
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Eombre de moles d' agent alcoylant fixfi par rapport au nombre total de groupe- 
oentfi amine varie de 0 i 80X. L'indice de basicltfi du polym&re exprtmfi en meq/g 
indique le nombre total de milJMqulvalenta d'azote basique par graame. 

Les polynferes rdticulfis selon 1' invention peuvent fitre utlliafia dans 
diff&entea compositions coamgtiques pour cheveux, pour .le traitenent des 
cheveux normaux.et plus particuliSrement des cheveux sensibilisfis. lis peuvent 
aaasi fitre utilises k des concentrations de 0,1 k 5Z, de prfif&ence de 0,2 & 
2,5% et avantageuaement de 0,3 & 1,31 dans des compositions coamStiquea pour 
cheveux et plus particuli&rement dans des coa^psitlons de shampooing, tel 
que. shampooing anionique, catidnique, non-ionique, amphotfere ou zwitterionique, 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coifW, de lotion cotffante, de 
lotion pour "brushing", de lotion de mise en plis. de lotion rincfie (rinse), de 
lotion renfprsatrice de mise en plis non rlnc«e, dans des compositions restruc- 
tarataes, dana des compositions co8m£tiques plus spfcifiques telles que les 
compositions antlpelliculairea, antls^borrhiiques. 

On entend par lotion rinc^e, une lotion qu'on apiillque apr&s le 
shampooing pour obtenir un effet de "condltionnement des cheveux" et que I'on 
rlnce apr&s .un temps de pause. 

. On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
une lotion appliqu€e aprfes ie shampooing et qui fayoriae la mlae en forme de 
ia (Aeveiure, cette mise en forme fetant ' ef f ectufie aur cheveux mouill€s h 1* ai- 
de d'une brosae, pendant le s^chage des cheveux ^ I'aide d'un s^choir k main. 
Cette technique convient pour lea cheveux re latiycment courts. 

On entend par- lotion renfor^atrice de miae en plia^on rincfie, une 
lotion appliqu^e aprfea shampooing et avant la mlae en plis, qui n>«st paa 
rincfe et qui facilite la mise en plis et amfiliore aa forme et sa dur^e. 

On entend par lotion restructuranfe une lotion qui contlent dea 
pToduita renfor^ant la chalne k^ratinique dea cheveux. A cette claa.e de 
produita apipartiennent lea d^riv^a m^hylol^a tela que ceux d^crlta dana lea 
brevets franfala N*» 1.527.085 et 1.519.979 de la demandereaae. 

Cea agenta reatructuranta aont en g^nfeal utilia^a en corijinaiaon 
avec dea compos^a cationiques qui facilitent le dgmfilage dea cheveux k V6zat 
humide maia prfisentent 1 « inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
h l'€tat sec. 

Lea compositions cosm^tiques pour cheveux contenant un polymfere 
r€ticul€ selon 1' invention peuvent avoir un pH compris entre 2 et 11 et de • 
preference entre 3 et 8. 

Elles peuvent se presenter sous les diverses formes habituelles.c 'est- 
-.-dire : ^cXuClons aqueuses.ou hydroalcooliques, gels, crfemes, dispersions • 
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ou SOUS forme d' aerosols. 

Elles peuvent contenlr .en plus du pplym&re r^tlcul^ tous les compo- 
sants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment des agents de 
surface anioniques, catloniques, amphot&res, zwitterioniques ou non-loniques , 

5 synergistes, stabilisancs, ^palsslssants, Smulslonnants, adouclssancs, agents 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent £galement 
comporter d'autres resines cosm^tlques, en partlculier non-ioniques , cationi- 
ques ou anioniques. 

L* association des condltionneurs ide la pr^sente invention avec les 

10 agents de surface non-loniques fournlt des shampoolngs partlcullerement int^- 
ressants notaminent pour le d&o61age plus facile des cheveux. 

Parml les polym&res ou r^slnes cosin^tlques pr^f^r^s pouvant £tre 
utilises en coniblnalson avec les pdlym&res r^ticul^s on peut .citer lea 
copolym&res aclde crotonlque 10%-ac£tate de vinyle 90% d'un polds mol^culalre 

IS de 10.000 & 70.000, le copolym&re vinylpyrrolidone (VP)-8c£tate de vinyle (AV) 
ayant un polds mol6culalre de 30.000 ^ 360.000, le rapport VP:AV 6tant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolym&res de polyvinylpyrrolidone 'quaternaires 
ayant un polds mol^culalre de I'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymfere vendu sous la marque "GAFQUAT. 755" pBX G A F Corporation, les polyme- 

20 res catlonlques resultant de la condensation de la plp6razine ou de ses d^rl- 
v6ff (1) sur des composes blfonctionnels tiels que des. dihalog^nures d'alcoyles 
ou d 'alcoyl-aryles , des bls-^poxydeE^ des ^plhalohydrlnes , des d£riv£s bis 
Insatur^s et/bu (2) sur une amine primaire dont- les deux'atomes d'hydrog^ne 
peuvent 6tre substitute .et qui se comporte comme un xrompost blfohctlonnel ; 

25 (3) & la £ois sur une tpihalohydrine et sur une ainine hydroxy 16e telle que la 

dlglycolamine, la 2-amlno 2-m6thyl 1,3 -propanediol ou sur un amino aclde tel que 
le glycocolle, 

Parml les agents de surface pouvant 6tre utilises en coniblnalson av6c 
les pplym&res r£tlcul6s on peut citer (a) les agents de surface anioniques 

30 tels que les sels alcalins ou dPalcanolamlnes des alcanes sulfonates, alcoyl 

sulfates et alcoyltther sulfates et leurs produltis de condensation avec l^oxyde 
d'tthyl^ne par exemple le lauryl et le mjrristyl 6ther sulfate de sodium ou de 
tritthanolamlne, le semi -ester sulfosuccinate disodlque d*alcanolamides, 
(b) les agents de surface non-loniques tela que (1) les produits de condensa- 

35 tlon d'un monoalcool, d'un a-diol ou d'un alkylphtnol avec le glycidol par 

exemple les composts de formule R-CH0H-^2"^"^"*-^2*™^'*"™2'^^n^ ^"^^ laquelle 
R dtslgne un radical aliphatlque, cycloaliphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 21 atomes de carbone et leurs mdlangeSj les chalnes aliphatlques pouvant 
comporter des groupements tther, thiotther et hydroxym^thylfene et l^n^^lO ; 
AO (11) Us composts de formule RO /C^H^O ' 
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<Jatis iaquelte R dgsigne un radical alkyle, alkenyle ou alkylaryle et n 10 ; 

(c) lea agents de surface catloniqaes tels que (i) le chlorure de dlmgthyl 
hydroxy»«thyl cfityl ammonium ou (il) le bromure de tdtradgcyl triingthylafflmonium: 

(d) lea agents de surface amphot&res tels que les d&ivfis carboxyliques de 
1' Imidazole. 

Les compositions cosm#tiques pour cheveux selon 1 'invention devant 
etre appliqu6es sur les cheveux sensibilisfis renferment avantageusement un 
Electrolyte. La presence de 1 'Electrolyte dans la composition rfiduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilisEs & fixer durjiblcment les poly- 
mferee. On utilise comme Electrolytes des sels alcalins ou alcalino-terreux d'a- 
cides mlnEraux ou organiquea, solubles dans I'eau et de prEfErence les chloru- 
rea et acEtatea de sodium, de potassium, d' ammonium et de calcium. La quantitE 
d'Electrolyte n'est pas critique. Bile est de prEfErence comprise entre 0,01 i 
5% et avaniageusement de 0.4 a 3% du pbids total de la composition. Le rapport 
. Electrolyte :polyn&re est . compris entre 0:1 et 1,5:1. 

• Les polymSres polyamino-amides (I) rEticulEs avec les agents reticM- 
lants ci-dessus indiquEs et alcoylfis avec un agent alcoylant cholsi parmi 
-I'acrylamide et le glycidol sont des composEs nouveaux. 

Lors de I'alcoylatlon d'un polymfere polyamtno-amide rEticulE avec 
I'acrylamide de formule GH^'CH-CONH^ ce dernier se. condense sur les groupemenL* 
amine, pri maire et/ou secondalre en donnant des chatnes de formule 

-N-CH^-OI^-CONH- ■; 
le glycidol dans les mfimes conditions conduit k des ctaatnes de formule 

, '-N-CH^-CHOH-CH-OH. 
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EXEMPLE 1 

Folycondensation de l*acide adipique et de la di^thyl^ne triamlne. 

La constitution du polym&re obtenu peut 6tre caract^ris^e par le 
motif suivant : 

A 619 g (6 oioles) de di^thyl&ne triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d*azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acidie adipique. On 
chauffe ensuite le melange r^actionnel k 145-150®C, temperature k laquelle on 
10 note une condensation d*eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on ^limine I'eau par distillation k pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression r^duite (15 mm de Hg) pendant l. heure. La teoqsdrature de chauf- 
fage augmente progress ivement jusqu*St 170^0. 

Le produit ainsi obtenu est coul€ k cbaud, II se pr^sente, apr&s 
15 refroidiflsement, sous la forme d'une r^sine dure et cassante. Elle est trans- 
parente de couleur jaune-vert et se solubilise compl&tement dans I'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polym&re obtenu selon I'exemple I avec 1 *epichlorhydrine. 

A 200 g de r^sinei obtenue selon le proc^d^ dicrit dans l*exemple I, 
20 dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d'^pichlorhydrine. 
On chauffe le melange jusqu*& 90''C> puis on ajoute par tr&s petites fractions 
et ^ des intervalles de 5 i 10 minutes, 1,8 g d'gpichlorhydrine jusqu'a I'ob- 
tention d'une viscosity sup^rieure k 50 centipoises & 65^C. 

La solution est alors dilute immediatement ^ une concentration de 10% 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d.'eau. 

La viscosity apparente nsesuree apr^s 24 heures et k 25 °C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec"^^ . 

La quantity de r^ticulant utilis^e eat de 11 moles d'epichlorhydrine 
pour 100 groupements d' amine. * 
30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polym^re obtenu selon I'exemple X avec la methyl&ne bis aery- 
lamide. 

A 70 g de resine prepar^e selon le proc^de d^crit dans 1* example X 
et dissous dans 280 g d*eau on ajoute, k la temperature ambiante et isous agi- 
35 tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange k 8O-90*'C. 
Aprfes 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
ter Le melange est alors dilue k 10% d'extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite apparente de 32 

centipoises, mesuree apres 24 heures k 25''C et sous un gradient de vitesse de 
-1 

40 26,3 sec 



At 
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La quaccite de r^ticulant ucilis€e est de 12,1 noles de methylene 
- bis acryUmide par 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPIE Ic 

Reticulation du polymere obtenu selon 1' example i avec la N;N -bis-gposy 
propyl piperazine; 

A 20 g de polymfere pr6par6 seloa le procfidfi dficrit dans I'exemple I 
et dissoas dans 80 g d-eau, on a'joute, a temperature ordinaire et sous agitation. 
1.50 g de N,N'-bis-€poxy propyl pipfirazlne. puis on chaaffe le mfilange h yd-SO'c' 
Aprfes 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue iamiddiatement k . 
lOX d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une. solution limptde ayant une viscositfi de 32 centipoi- 
ses o«aut«e aprfes 24 heures h 25'C et sous un gradient de vitesse de 26.3 
aec. . La' quantit6 de rfiticulant utilis6e est de 7.3 moles de H.N'-bis- 
^poxy propyl pip^razine pour 100 groupenents amine du polyandno-polyamide. 

EXSMWg' Id 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple I par la divlnyl sulfone. - 
A 20 g de polymfere pr£par£ selon I'exemple 1 et dissoue dans 80 g 
d'eau on ajoute, goutte h goutte. a teapfeature aofciante, jusqu'i obtenir un ■ 
d4but de gelification,.l,7 g de divinyl sulfone. On dilue. alors rapidement 
avec 100 ml d'eau, 

U viscoslte apparente d 'une- solution a 107., 9«surfe aprfes 24 heujres, 
a 25 »C et au gradient de vitesse de 26,3 sec.*^ est de 27 centipoises. 

La quantity de rgticulant utilis^e est de 13,9 moles de divinyl 
sulfone pour 100 groupementa amine du polyamino-polyanilde. 

EXEMPIE II 

Polycondensation de I'acide adipique et du melange dltthyUne triaaine-pip&a- 
zine. 

La constltutidn du polymfere prepare peut fitre representee par lea 
deux motifs ci-aprfes re^rtis atatistiquement dans les proportions de 2:1. • 

r/"OC - (CH^)^ - COHH - (CHj - (Hg " ^^o j 

: r 

- |oc - (.ca^^ - CO. 

■ 

Le mfelange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de p'iperMine est chauffe. sous agitation, et en atmosphfere d -azote pendant 
2 heures a 120-135 'C. On ajoute ensuite. a cette temp&ratnre et en l'ee,iace 
de 90 minutes. 206 g (2 moles) de diethylene triamine. On dlstille I'eau - 
formee pendant 1 heure a 140-170»C a preesion ordinaire, puis 1 heure a 170- 
nS'C sous 15 mm de Hg. 

Le produit ainsi obtenu se prfisente sous la forme d'une resine 
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dur?, caisante^ transcarente et de cculetn: jaune-^vert. 

SXEMPIS Ila 

Reticulation du polymfere obtenu selon l*exemple II avec de I'^pichlorhydriae. 

A 200 g de resine, obtenue selcn I'exemple II et dissoute dans 800 g 
d'eau, on ajoute, sous agitation* 9 g d ' 6pichlorhydrine h tezap^rature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange 2i 90*C et on. ajoute encore 1,1 g d*6pichlo- 
rhydrine par petites fractions & 5 ou 10 mlnates d*intervalle^ Jusqu*St 
obtenir une viscosity de 50 centlpoisea. 

La fioluti,on eat alors rapideaaent dilute avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 10%, 

La solution ainsl obtenue eat limplde et sa vlacoait^, toeaurte 
apr&s 24 heures k 25 "C, et au gradient de vltease de 26,3 sec"^ eat de 52 
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centipoiaes. 

La quantity de r^ticulant utllia^e est de 13,2 moles d'^pichlorhydrl- 
ne pour 100 groupements amine du polyamino-poly amide. 

EXEMPIE III 

Polycondensation de I'acide adipique et de la trifithylfene t^tramine. 

La - constitution du polymere prSpar^ dans cet exemple pent €tre 
representee par le motif : 

OC - (CH^)^ - CONH - «21^ - CH^ - NH)^ ^ 

A 292 g ( 2 moles) de t-riethylfene t€tramine, on ajoute, sous 
atmosphere d*azote. en I'espace de 20 minutes, 292 g (2'nbles) d*acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
au reflux total k 145 °C pendant 1 hcure. On ^limine I'eau formee par distil- 
lation k la pression ordinaire pendant 3 heures et sous pression reduite de 
13 mm de mercure pendant 1 heure en eievant progressivement la temperature 
jusqu'a 170-175 •*€. 

On obtient ainsi une resine transparente de couleur Jaune,dont une 8olu< 
tion h. ICH presente une viacosite, & 2S''C, inferieure & 2 centipoises. 

. EXEMPI£ Illa 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple III avec I'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuae ^ 20% de polymere obtenu suivant le 
precede decrit dans I'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
1,8 g d*epichlorhydrine et on chauffe le melange k 90-95*C pendant 30 minutes. 
Oh ajoute ensuite, k la i&eme temperature, tres lentement, 0,4 g d'epichlorhy- 
drine jusqu'^ I'obtention d'une viscosite super ieure ^ 50 centipoises, mesuree 

La solution est alors diluee immediatement k une concentration de 
10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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viscosite a 25**C et au gradient de vitessc de 26,3 sec"^ est de 24 centi- 
poises « 

La quantity totale d'iSpichlorhydrine ajaut^e est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond ^7,8 moles de rfiticulant pour 100 groupements amine du 
polyamino -polyamide . 

EXEMPI£ Illb 

Reticulation du polymferc obtenu selon I'exemple III avec le methylene -bis - 
acrylaoiide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymfere, obtenu suivant le 
proc6d6 d6crit dans I'exemple III, on ajoute 0,8 g de mfithyUne-bis-acrylamide, 
puis on chauffe le mfilange ^ 70-80*»C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel .mou que I'on dilue immfidiatement k une concentration de lOX d*extrait sec 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenuc est limpide. Sa viscositfi, 
mesur^e. aprfes 24 heures . a 25 ''C et au gradient de Vitesse de 26,3 sec"^ est de 
43 cent i poises. 

La quantity de m6thylfene-bis-acrylamide ajout€e fiquivaut & 3,4 moles 
de r^ticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPI£ IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de mfithyle et 
de 1 mole d^^thylenediamine avec la di^thyltoe triamlne. 

. La constitution du polym&re pr6par€ dans cet exemple peut 6tre re- 
present^ par le motif : 

- OC - CH - CH^^ .CH^ . m - CONE - (CH^-CH^-N^^ 
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Premier stade 

A 620 g (3,9 rtples) d'itaconate de m^thyle, on ajoute, en I'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d 'Ethylene diamine en maintenant la temperature & 30^*0. 

Aprfes \ine nuit, h la temperature aoiblante, on chauffe h 80**C, pour 
: eiiminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous presslon r^duite 
de 15 mm de Hg. On note alors l»apparition d'nn precipite. On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzfene et oii distille I'azeotrope methanol- 
benz^ne. 

On concentre et on reprend le residu avec de 1 'acetone* On obtient 
ainsi, avec un rendement .de 82% le N,N'-ethylfene.bls -M-carboxylate de methyle 
2- pyrroiidone^ sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
142 *C et un indice de saponification de 6,3i millt equivalent /gramme. 
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Deuxi&me stade 



A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, h temperature 
arabiante, 65,5 g (0,63 mole) de dl^thylfene triamine et on distille le methanol 
forme par chauffage ^ 120-130*0, d'abord k pression ordinaire pendant 90 minu- 
tes,- puis sous pression r^duite de .15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une r^sine transpar ente , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans IVeau. 

EXEMPIg IVa 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple IV avec de I'^pichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau,,on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrine k la temperature ambiante. On chauffe le melange 
k 90*0 et on ajoute encore, par petltes fractions, & 5 ou 10 minutes d' inter > 
ville, 2 g d'epichlorhydrine, jusqu'a I'obtention d*un debut de geiif ication. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramfener la solution 
15 k 10% d'extrait sec, ' . 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosite, mesuree 
aprfes 24 heures k 25^*0 et au gradient de vitesse de 26,3 sec"^ est de 49 cen- 
tipoises. 

La quantite d^epichlorhydrine utilisee correspond k .22* moles pour 
20 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

£XEMPI£ IVb 

Reticulation du polym&re obtenu selon I'exemple IV avec le methylfetie-bis- 
acrylamide. - . . ' * 

A 50 g de polym&re obtenv dans I'exemple IV et dissous dans 200 g 
25 d'eau, on ajoute, k la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 

methyUne-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange k 85-90'C, On ajoute en- 
suite, progressivement le r&ticulant jusqu'^ obtenir une. viscosity 8up€rieure 
k 50 centipoises k 65 'C. On ram&ne alors la concentration du melange k 10% 
d'extrait sec, par addition de 285. g d*eau. 
30 On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 

poises k 25^*0 et au gradient de vitesse de 26,3 sec"^. 

La quantite de methylene -bis -aery lamide ajoutee est de-3,9 g et elle 
correspond k 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

9 

EXEMPLE V 

35 Folycondensation d'un melange de ^2 moles d' aery late de methyle et de 1 mole 
d ' ethyl&nediamine avec la diethylfene triamine. 

La constitution du polymer e prepare dans cet exemple peut 6tre 
representee par le motif : ^ ' 

— (^OC-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CONH-(CH2--CH2^^ 
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A 2^0 g -A ffioifes) -']• 4thylaredlamiTic, on a.*oute, sn l^espace de 2 
hiui'cS; k unfe temperature comprise en tre iO'C et 20**C, sous agitation et en 

C3;0ipti&re c^azote, 639 g (8 moies) d'acryiate de m^thyle. Apr^s 1 heure 
d -agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g. (4nioles).de diitiUyl^ne-- 
5 triamine. On distille ensuite le methanol toTm6 par chauffage k 120-140^0 pen- 
dant 2 heures k la press ion ordinaire et pendant- 2 heures sous une pression 
reduite de 15 mm de Hg. 

On obtient ainsi une r^sine transparente de couleur jaune -orange, 
qui en solution k 1C% d'extrait secs pr^sente une viscosity in£€rleure k 2 
IQ centipolses. 

EXEMPl£ Va 

Reticulation du polym&re^obtenu selon I^exemple V avec I*epichlorhydrine« 

A 200 g de polym&rej obtenu suivant le. p£oc£de .de 1* exempli 
dissous dans 300 g d'eau, on ajoute, sous agitatloii, a temperature ambiante, 
15 45 g d'epichlorhydritie. On cbauffe pr ogres sivement jusqu .90**Cj puis on 

ajoute 9 par petites fractions, ^.5 ou 10 minutes d*lntervalle, 11 g d'epi- ■ 
chlorhydrine jusqu*^ 1* apparition d'un- debut de geiiflcatlon. On dilue alors 
rapidement ' la concentration k 101 d'extrait- sec, par addition de 1504 g 
d^eau ftoide, 

20 On obtient ainsl une solution lin^ide ayant une viscosite de 

25 centipoises, !nesuree apr^s 24 heures ^ 25**C et au gradient de vitesse de 
-1 

26,3 sec . 

EXEMPI£ VI 

Foly condensation d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
25 1 mole d' ethylene iiiamine avec la diethyl^ne triamine. 

La constitution dii- polym&re prepare dans cet exemple peut 6tre 
•representee par le motif : 

— fcC-CH - CR^ - NH - Ca, - CH^ - SH - CH^-Ca-CONH-CCH^-CH^-NnO- 
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CH3 . CH3 



A ISO g (3 moles) d* ethylene diamine, on ajoute « h la temperature 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandbnne le melange 
' pendant 3 jours., puis on chauffe ^ 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensuite 
309 s diethyl^nie triamine (3 moles) et on chauffe & ;i20-12S*'C pendant 
35 A heures ^ la p r e s s ion ordinaire et pendant 90 minutes sous une pression 
reduite -de 15 mm de Hg. Le polycondensat alnsi- obtenu se presente sous la 
f'-raie d'une reslne de couleur vert-bronze. 

SXEMPIE Via 

?weti^ul'aiiwr. cu i;clynsfere cbtenu selcn l*exeniple VI avec le --nethylene-bis- . 

. . *• » 

iO • acryiamide. 
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A 84,6 g de polym&re pr^pard suivant Ic proc^d^ dficrit dans I'exem- 
ple VI &t dlssous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, h la temperature aobiante et 
sous agitation, 27,3 g de m^thyl&ne-bis-crylamide. Le melange est ensuite 
chauff6 k 85-90**C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui est dilu€ 

3 iismediateaient k une concentration de 107, d'extrait sec, par addition de 669 g 
d'eau« On obtient tine solution limpide ayant, ^ 25**C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec , une viscosity de 33 centipoises. 

La quantity de r^ticulant ajout^ corriespond k 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyaoiide. 

10 EXEMPLS VII 

Alcoylation k la propane sultone du polymfere r4ticul6 selon I'exemple la ; 

* ■ ^ * 

A 3000 g de solution aqueuse k 10% de poly amino amide r^ticul^ et proper £ selon 
I'exeraple Xa et ayant un indice de ba8iclt6.-0,43 caeq/g (1 g de polym^re ren- 
ferme 0,45 . 10 V groupement -amines 7- , da ajoiite sous agitation et atmos- 
phere d'asote, 113, 3g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la masse 

15 r^actionnelle k 60*0, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration k 10% d'extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

jaune, et pr^sente k 25^C une viacoait£ de 12,6 cps-. 

EXElgUE VIII 

Alcoylation au chlorac^tate de sonde du polymfere rgticul6 selon I'exemple la ; 

20 A 2000 g de solution obtenue selon l*exemple la, on ajcute sous agitation et k 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chlorac^tate de sonde, et on chauffe en- 
suite la masse reactionnelle k 90^ C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d^eau pour ramener la concentration li 10% d'extrait sec. On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur Jaune paill« et dont la viscosity a 23''C est de 21cps 

25 BXEMPIE IS 

Alcoylation aii glycidol du polymfere reticule selon I'exemple la ; 
A 1000 g de solution ^ 10% de polyra&re cationique prepare selon I'exemple la on 
ajoute en deiix heures, sous agitation et k temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L 'agitation est maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 



30 avec 265 g d'eau pour ramener la concentration k 10% d*extrait sec. On obtient 
ainsi une solution limpide, leg^rement coloree, et dont la viscosity mesur^e k 
25 *C, est de 13,8 cps, 

EXEMPI£ X 

Alcoylation k I'acrylamide du polym^re reticule selon I'exemple la ; 
35 A 1000 g de solution aqueuse k 10% de polyamino amide prepare suivant I'exemple 

la, on ajoute a temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
♦ 

sodium, 20 g (0,28 mole) d'acrylamide. Le milieu reactionnel est ensuite chauffe 

■ 

10 heures, k 60''C. Far addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymer e k 10% de mati&re active et de viscosite egale & 11,2 cps k 25'*C. 

COPY 
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EXEMPLES D'APPLICATION 

. . EXEMPLE A 1 

Shampooing anionlque 

- Laurylsulface de triSthanclamlne 15 g 

5 - Di^thanolamides d'acldes gras de coprah 3 g 

- Polymfere prSpar^ selon I'exemple la X,5 g 

- Eau q.s;p. Iqq g 

. pH = 7 

3 

On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
10 prealablement mouillee. On masse leg^rement. On rince k I'eau et on effectue 
une deuxifeme application. On masse gnergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere 
• sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demeiage des cbeveux mouill^s 
15 (le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est trfes deux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Apr^s 
s€chage et Icrs du coif f age des cheveux sees, on constate ^galement une 
facility de d^mftlage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

20 Shampooing anionique 

- Semi -ester sulfosuccinate disodique d'alcanol amide modif iS. . I5 g 
(commercialise sous la marque "Honomate DHL 50" 

- Lauryiether sulfate, de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'bxyde d' ethylene g 

25 - Polymfere prepare selon I'exen^le la 1 g 

- Eau.q.s.p 

PH=7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 

- Lauryl ether sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxvde 

30 d 'ethylene ; ^2 g 

- Diethanolamldes d*acides gras de coprah 4g 

- Polymere selon I'exemple Va 1,5 g 

- Copolymer es de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moleculairre de I'ordre de 1.000.000, commercialise 

st)us la marque '»GAFQUAT 755" par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 
35 - Eau q.s.p ;^00 ^ 

pH =7,5 
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EXEIffiLE A 4 

Shampooing anlonlque 

- Myristyl dther sulfate, de sodium condense avec 2* 5 moles 

d'oxyde d'6thyUne ' 5 g 

- Lauryl £ther sulfate de sodium condense -avec 2,2 moles 

5 d'oxyde d'^thylfene , 1 g 

- Polym&re selon l^exemple IVa « 1 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH = 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing ariionique 

- Lauryl sulfate, de trl£thanolamine » 10 g 

- Mono^thanolamidesd'acides gras de qoprah • lf5 g 

■ « 

- Hydrolysdt de prot^ines d£riv6s du collag^ne ^ 80 % de ^ 
mati^res actives, conBnercialis^ sous la marque "HYISIOFO 220** 

par STEFAN Chemicals ; 5 g 

15 • Folym&re selon l*exemple lla 2 g 

-Eau q.s.p : T.,.- 100 g 

pH = 4 

L* action des shaiq^ooings A 2 ^ A 4 est similaire ^ celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am^liore en outre l*£tat des cheveux abim^s 
20 en donnant plus de resistance aux fibres et plus de daret^ aux cheveux. 

EXEMPLE A 6 

Shaoqpooing ncn-ionique 

. R-CaOH-CHj-On^CH^-CHOH-CHj-O ^ H J .... • . . . • . 14 g 

R melange de radlcaux nonyle th. dod^cyle 

25 - Folyofere selon I'exemple la 2,5 g 

.- Acide lactique q.s.p,.... pH = 5 

- Eau q.s.p . 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shaiq> Doing ncn-ionique 
30 R-CHOH-CH^-O CH^-CHOH-CH^-O J?- 35^ Jl JVU^U A -4Qd^c;^U 12 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxy '6thyl c6tyl ammonium. 1,5 g - 

- Polym^re pr^par^ selon I'exemple la 1,5 g 

- Copolym^res de polyvinylpyrrolidone quatemaires ayant un 0,2 g 
poids mol^culaire de I'ordre de 1.000.000 commercialisms 

sous la marque "GAFQUAT 755" par (^NERAL ANILXK and FILM Corp. 

35 -Acide lactique q.s.p, ... pH 3 . * 

- Eau q.s.p : . 100 g 

« 
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EXEMPLE A 8 

Shanpoolng non-ionique 7 . 

R-CHOH-CI^-0 /TCH -CHOH-CH^-O^- 3 ^ H ..^ • 5 g 

R = melange de radlcatnc nonyle ^ dod^cyle 
5 - Chlorure de dimethyl hydroxyfithyl c6tyl annonium 1 g 

-^12^25 ^-'>2-p-°-H^ •••• 5g' 

CHjOH 

- Polynfere de I'exeaple va 3 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 5 

Ip .Eauq.8;p., 100 g 

EXEHPIg A 9 

Shai^ooing non*lonlque 
'. . . - . . * . 

; - Alcool laurlque oxy€thyl€n€ avec 12 ttples d*ozyde d'^thyUne 7 g 

- Di^thanolanlde laurlque ..^ 3 g 

15 . - Polya^re aulvant l^exempla la ^ 0,5 g 

- Polyoi&re suivant I'exe^le Ha - 0,8 g 

- Aclde lactique q.s.p.,.. pH 4,5 

- ? ^-P v.. 100 g 

• . EXEMHiE A 10 

20 Sbaiqioolag non-itmique 

- Alcool laurlque ozy£thyl&£ avec 12 motes d'oocyde d'^thy^fene 6 g 
:Pl2^25^-^®2 • : 4g. 

- Di^thanolaadde laurlque ^ 1,5 g 

.25 Polya&re aelon. 1 'exeaple W a , . 2 g 

^i^Aclde lactique q.a.p: .pH 3 

- Eau q.8..p.,. ; _ _ g 

Lea aha^ooln^fl non-loalquea dea exeaplea A6 - A 10 a'^pliqueat 
coHe lea ahaapooinga anloniquea des exe^lea Al - A5. On conatate une trfea 
30 grande facility de d^lage dee cheveux mqulll^a et des cheveuac aeca. Le 

dteeiage est excellent et lea cheveux conservent de la soupleaae et uue grande 
'l^g^ret^. La chevelure a du voluaie et la oiae en plla ae nonte faclleaent 

EXEMPLB A 11 

Renforgateur de mlae en plla. 
35 ... On prepare la lotlcm aulvante : 

- Copblymfere acetate de vinyle/aclde crotonlque 90/10 

P.M. ^'pcids nol€culaire} « 1O.|(06 2,5 g 

- Polym^re. selon I'exenple la q 3 g 

- 2*aDino 2-m§thyl propane t; 3- #loI. q.s.p. pH 7 
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- Ethanol q.8,p. 50** 

-Colorant ...-r?. 0,01 g 

. Parfutt 0 2 g 

- Eau q.B.p ^ 

5 

E3SEMPLE A 12 
Renf or9ateur de mlse en pits pour cheveux gras 

On prepare la lotion suivante : ' 

- FolTM&re selon l*exeiiq>le la 0,3 g 

- Gopoljfn&re acetate de vinyl/acide crotonique 90/10 

10 P.M. - 50.000 2,5 g 

- Copolynfere polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/4O 0,5 g 

ayant line viscosity de 3,3 cps (nesur^e h 25"C en aolution 

& 5 X danfl l*£thanol) 

- 2-afldno 2-«fitliyl propane 1,3 -did 1 q.s.p. pH 7 
• Ethanol ...q.a.p. 50** 

15 - Colorant o.O 1 g 

- 0,2 g 

- S-carboxym^thylcystdine (antisdborrhdique) o,7 g 

-Bau q.s.p.. ; ^ 

Lee lotions des exeiiq>les All et A12 s'appliquent but cheveux 
noulll£8 et essor^s apr^s shanpooing et avant enroulage de la miae en pile. 

On constate sur cheveux mouill^a une facility de dteeiage. Apr&a 
enroulage dela, mlae. en pile, on constate que les cheveuK sont plus nerveuz, 
plus doux et 16gfereMnt plus brlllants. La tenue de la nise en pUs est 
consid^ableaent prolong£e. 

EXEMPT A 13 
totlcm pour "brushing" (mlse en fome) 

On prepare la lotion suivante i 

- Polyn&re selon I'exenple Xa 0,5 g 

^Ethanol q.s.p.... 50** 

30 - Colorant n m ^ 

• •••• o>oi g 

- Parfum . 

••••• 0,2 g 

-Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulll^s et eseor^s apr&s 
shampooing. On net en forme la chevelure h I'alde d'une brosse tout en 
35 s6chant les cheveux k l.'alde d'un sficholr k main. 

- On constate un trfes bon passage de la brosse et une tenue prolong6e 

de la coiffure. On constate ^galenent que les cheveux sont plus brlllants et 
plus doux. 
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EXEMPLE A 14 
Rinse (lotion rinc^e) pour chevcux fins et mous. 
On prepare la lotion suivante : 

- Alcool cityl/st&rylique 30/70 7. oxy€thyl&i6 a 33 % 

commercialism sous la marque '^Cire de Sipol AO" par SINNOVA... 1,5 g 

- Chlorure de dimethyl dlst^arylammonium, coinnercialiam sous 

la marque "ARCJMJ' 2HT 75" par ARMOUR 1^5 g 

- R-CHOH-CH^-O- iCHj -CHOH-CH^-O^f^ ^ ^ H 1 g 

R « melange de # nonyle i& dod^cyle * 

- Polynfere selon I'exen^le Ila .... 2 g 

- Copolyia^res de polyvinylpyrrolidone quaterxiaires ayant un 
poids mol^culaire de I'ordre de 1.000.000 coonercialis^s 
sous la marque "G&FQUAT .755" par GENERAL ANILIH and 

^:^^orp , ^ 3g 

- Hydroxy6thylcellulose \ ^ ^ ^ 

- Acide oal^ique q.s.p. pH 8 

- Eau q.s.p. 

^ 100 g 

On applique cette lotion sur cheveux mouillfis et essor^s apr^s 
shaa^ooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un trfes bon d^lage des cheveux mouill^s. Apr^s vise 
en plis et s^chage, les cheveux sont nerveux, faciles k coiffer et brillants, 

EXEMPLE A 15 

Lotion coif fante 

On prepare la lotion suivante : 



•e selon I'exeoq^le Va n k ^ 

- Uuile de silicone , 

0,1 g 

- Hydroxygthylcellulose n 9 • 

- Ethanol , 

' 50 ml 

^^^^ ; 0.2 g 

• 100 1 

Cette lotion poVr homes est appliqu^ sur cheveux aouillgs. 

Les cheveux sont coiff^s puis s^ch^s. On constate que les cheveux sont 
nerveux, l^gferement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel coiffant 

- Polym^re selon l*exempl'e la , 1 

- Hydroxy^ thylcellulose " ^ ^ g 

- Huile de silicone . ^ 

- Ethanol * , 

• • • • • r 40 ml 
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assure un bon nalntlen de la coiffure tout en conmini quant du brlllant 
aux cheveux.. 

EXEMPUE A 17 

Lotion structurante sans rln^age. . . 

- Dlm^thylol ^thyl&ne thlour^e de formula : 

.CH OH 

, , 0,5 g 

- Polyofere selon l*exemple la 0,5 g 

« Aclde phosphorique q.s.p... pH 3 

- £au q.s;p , 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav£s et essor^s apr&s 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu*li l*^tat moulll^ les 
cheveux ee ddmfilent facllenent et qu'ils ont un toucher aoyeux. 

Apr^s mise en plls et s^chage, les cheveux. sont brlllants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtlent un r^sultat slmilalre en rempla^ant le polyo&re pr£par6 
selon I'exen^le la par le polym&re pr6par4 selon I'exemple Iia. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliqu^e avec ringage. 

- Dimethyl ol ^thyl&ne thlour^e de formule 



^ ^cs . . 1 g 

>- N 



^CH^OH 

- Polym&re selon 1 -exemple la 1 g 

- Aclde phosphorique q..s.p. pH 3 

- Eau q.a.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouill^s et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rince. 

Les chevexix ont un toucher doux et se d^mfilent facilemeht. 

■ 

Apr&s mise en plis et s^chage, le peigne passe facilement dans 
les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 20 

En rempla^ant, dans la lotion ci-desstis, le polym^re selon 
I'exemple la par le polym&re selon 1 'example Ila, on obtient un rdsultat 
^galement bon. 
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• 

EXEMPLES A21 - k 21 
Lotion de nlse en plls pour cheveuoc senslbllls^s. 
A 21 On prepare une solution aqueuse ^ 1 % de Biati^re active du conpos^ 

priSpar£ dans I'exeo^Ie Id, et 0,5 % NaCl, ajust£e avec l*aclde dtrlque h pH 7. 

On applique sur cheveux d^color^s. On fait la mlse en plls et I'on 
s&cfae« , 

Les cheveux sont durcls et nerveux ; le toucher est soyeux etile - 
d^meiage facile. . . 

A 22 oh prepare une solution aqueuse & I % de matl&re active du coiqpos^ 

pr^par^ dans l*exeiiple Xc, et 1,5 % KK^Cl, ajustte k pH 5 avec de l*aclde lactlqui 

On applique sut cheveux d^colpr^s. On fait la vise en plls et 
I'on s&che. Lea cheveux soat durcls'. lis sont ^lastlques et brlllants. Le 
• toucher est soyeux et le. dMlage facile. 

EXEMM A 23 

15 Lotion traltante appllqu^e avec rln^age. - 

On applique sur cleveux «oulll£s et propres 25 si de la solution 
. sulvante : • . . . 

- Fblyn^re selon I'exei^le lb 1^5 g 

- Aclde cltrlque q.s.p* * pH 5 

20 *r Ban' q;8,p...../ 100 g 

On lalase pauser 5 minutes et I'on rlnce. Les cheveux ont un 
toucher doux et se dteeient facllenent. On fait la slae en plls et I*on 
s^che. Les cheveux sees se d^ai^lent faclleaent. lis. sont btUlants. et* 
nexveuK. 

25 • - ^ EXEMPLE A 24 

On obtlent le mfine r^sultat en rei^klafant 1,5 g de polyi^ze 
salon l lexettple lb par I g de polym&^e selon l'exeiq>Ie Ilia. 

\- EXEMPLE A 25 
Lotion struCturante appllqu^e sans rln^age. 
30 - Dladthylol^thyUne thlourte de- f omile 



• I- 



^CH^OH 
CS 

CH= - N"^ 



^ '^CH^OH 0,6 g 

35 - Polynfere selon I'exeaple III b • 0,5 g 

- Aclde phosphorique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 

On applique le melange sur cheveux lav€s et essor^s avant de 
proc^der h la mlse en plls. Les cheveux se dteaient facllement, le toucher 
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est soyeux. Oa fait la mise en plis et I'on s&che. 

Les cheveux sont briilants, nerveux, ^lastiques et ont du volume^ 
Le toucher est soyeux^ le d^lage facile. 

EXEM3PLE A 26 

5 . Oa obtient le mfime risultat si on renplace le polyotee selon 

l*exe^le III b par le polyii^re selon I'exesqple IV b. 

EXEMFLE A 27 
Lotion structurante appliqu^ avec rin^age 

* * » 

- Bis^thylol^thyltae thiour^e de formale 



. ^ '^CH^ OE 1,5 g 

- Volym6x^ selon 1 *exeiq>le Via v ..... , ; , . . 1 g 

15 - Acids cblorbydriqae * q«a,p; pH 3 

- Eao q.8,p : 100 g 



On applique le a^lange sur cheveux lav^ et essor^s. On laisse 
passer 10 minutes et I'on rince. Le d^afilage est facile, les cheveux ont un 
toucher doux et soj^ux. On fait- la nise en plis.et l*on s&che sous casque.. 
20 Les cheveux sees se d^aeient facileaent ; ils sont brillants, 

nerveux? ct.. ont • ::»gybitBBsi:? cm ^ »2 : T'. 



EXEMPLE A 28 

Shsflpooing asionique. 

- Lauryl sulfate de nono^thanolaaine ' 10 g 

25 - Hono^thanolamidflB d ' acides gras de coprah . .-^ • « . • •' 1 » 5 g 

- Polyafere selon 1 'exeo^le Ic J'. 1 g 

- Acide lactique, q.s.p.. pH 7,2 

~ Eau q.s.p I 100 g 

EEEMPLE A 29 

30 Shaaq»ooing anionique. 

- Lauryl6ther sulfate de sodium oxydthyl^d avec 2»2 moles 

d*oxyde d'dthyl^ne 6 g 

- Laurylsulfate de tri^thanolamine «...'. «... 6 g 

- Di^thanolamideed' acides gras de coprah : •« 3 g 

35 - Polymfere selon 1 'exemple Illa ' J. 1,5 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,6 . 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooipg anionlque. 

MCme composition quelle ahanpooing de I'exemple A 29, sauf que le 
polymfere selon I'exemple Hia est remplac^ par le polymfere selon I'exemple 
Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique« 

- Myristyl gther sulfate de sodium, Qxygthylfcfi avec 2,5 moles 
d'pxyde d«6thylfene , 

' o g 

- Lauryl 6ther sulfate de mono€thanolamine, oxy^thyl&d avec 

2 moles d'oxyde d* Ethylene \ g ^ 

- D£€thanolamidesd*acide8 gras de coprah 3 5 g 

- Hydrolysat de prot^ines d&-iv€es du collagfene, h 80 % . 
de mati^es actives, vendu sous la marque ^'Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals ; , 

- Polym&re selon l*exeiq)le ivb i ^ 

- Acide lactique q.a.p. pH 7,5 

- Eau q^s.p. .... 

^ ^ : 100 g . 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anlonique. 

Mtoe composition que le shanqiooing de I'exemple A 31, sauf que 
le polymfere selon I'exemple IVb est remplac6 par le polyofere selon I'exemple 
Via. 

L' action des shampooings des exemples A 28 ^ A 30 est simllaire 
k celle du shampooing de I'exemple A 1. ilea shampooings des exemples A 31 et 
A 32 am^llorent en outre I'^tat des cheyeux ablmfis en donnarit plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duret€ aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 . - 

Shan^oolng non-ionique. 

- '^12"25° - ^2^3° <CH2°«^ H . , • . .. g g 

n reprfisente une valeur statlstique moyenne d' environ 4 

- Alcool laurique oxy6thyl6afi avec 12 moles d'oxyde d' ethylene . 6 g 

- D^lvS carboxyllque de 1 'imidazole de formule 

OH 

I ^CH^-COONa 



^11^3^ ^ 

II I ">CH^-CH^-0-CH«-COONa 



jj^^*^^^2'"^"2"""^'*2"^"***^ ^6 

"2 

- Polym&re selon I'exemple III b . , 

■ 1 8 

- Acide lactique q.- s.p, pH 5 

Eau o-S-D • r 



2252840 

EXEMPLE A 34 

Mfime composition que le shampooing de I'exemple A 33, sauf que 
le polym^fe III b est xemplacg par le polym^re Ic. 

EXEMPLE A 35 

5 Mfime conqposltion que le shampooing A 33^ sauf que le polym&re 

XIX b est remplac4 par le polym&re XlXa, 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique.. 

- Alcool laurique oxy6thyl€n€ avec 12 moles d'oxyde d'^thylfene 10 g 
10 - Mono^thanolamides d'acides gras de coprah 1|5 8 

- Oxyde de lauryl dimdthylamine 3 g 

- Polym&re selon 1 *exemple Via , 0, 5 g 

T Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.8,p ...^ 100 g 

15 EXEMPLE A 37 

Heme composition que le shan^ooing A 36, sauf que le polym&te 
selon I'exemple Via est reoplac^ par le polym^re selon 1 'exemple.IVb. 

EXEMPLE A 38 

- ^12W~ /-^2V ^^^^^^3- „ H ; 5 g 

20 n repr^sente une valeur statistique moyenne d* environ 4, 

R-CHOH-CH^-O- ^H^-CHOH-CH^-O 3 H 10 g 

R = melange de radicaux alkyls en C^-C^^ 

n repr^sente une valeur statistique moyenne d.' environ 3,5. 

- Polym&re selon l*exeiiq»Ie III b , 1,5 g 

25 - Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p , 100 g 

EXEMPLE A 39 

Mfime composition que le sbanpooing .de l^exeiiqple A 38, sauf que le 
polym^re selon I'exemple Illb est remplac^ par le polym^e selon l^exemple 
30 IVb. 

Laction des shampooings selon les exemples A 33 * A 39 est 
similaire h, celle des champooings selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rin^age 
35 - Dim^thylol^thyl&ne thiour^e de formule 

CH OH 

I 0,5 g 



CH^OH 
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* 

- ?olyinfere pr^pari selon I'exeir^ie VII 06g 

- Aclde phosphorique q.s.p. pH 3 

- llau s . p ^. ^j^3 

On applique cette lotion sur cheveux lav^s ct essor^ apr&s 
^ shampooing et avant mise en plis. On conatate qu'a I'^tat mouilLfi, les 
cheveux se d^lent facileaeiit et qu'lle oat un toucher soyeux. 

Apr^s nise en plis et s^hage, les cheveux sont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du voluae et leur toucher eat doux. 

■ 

EjffiMFLE A 41 

. Lotion augmentant >le yoluma de^ icheveux .-sensibiliagg appliquge avec ringage 
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Acetate de* caldua 2 c 

••••••••••••••• 



- Polymfere pr^arg selon I'exeo^le IX 2 g 

- Acidc phosphorique q.a.p ,pE a 

20 - Eau q.a.p...;... 100 cm"^ 

On applique cette lotion sur ^ea cheveux moulll^a et propres. 

■ • • * 

Les cheveux ont un toucher doux^et ae ddaeient faclleMnt. 
Apr^s mise en plis et s^chage, le peigne pasae facllewnt dans 
25 - les cheveux qui aont hrillants, nerveux et cmt du voltne. 

EXEMHiE A 42 
I^otion atructurante, appllqufe avec ringage 

- DinSthyloI^thyl^ne thionrfe de f orvule : ■ - ' . 

CH,OH ' 

30 fz'K 

I • ; 18 

^CH20H 

- Folyn&re pr^par^ selon I'exemple VII . . . , 0,5 g 

- FolyiB&re. pr4par6 selon l'exeiq)le VIII o,4 g 

35 - Acide phosphorique q. a . p, pH 3 

- 100 cm^ 

On applique cette lotion sur des cheveux mouillfis et propres. 

Cn laisse pauper 10 minutes puis on rince, 

Les cheveux cnt un toucher doux et se rd^meieut facileaent. 
Apres nise en plijs et s^chage, le peigne. passe facilctnent dans 
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les cheveux qui sont brlXlants,nerveux et out du volume. 

EXEMPLS A 43 

Shampooing non ionique 

R-CHOH-CT^-O-rCH^-CflOH-CH^-^^-j-^ 15 g 

R = alkyl en k C^^^ 

- Polyo&re pr^par^ selon I^exemple la g 

- NaCl 1 8 

- Adde lactlqae q.a.p pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 



Appliqu^ sur cheveux seGsiblli8£8» ce shampooing diaepect llm- 
pide proeore une.*4noafl6e abofldaticecdt. aasez douce. 

Elle ameliore tr&s nettement le ddmeiage des cheveux huoldes, 
Apx&s s^chage, les cheveux sont nerveux, lagers et brlllants. 
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EX EMPUS N° A 44 
Shampooing n o n-ionigue pour chevfux sensibilis6s 

R -CHOH-CH, - C ./-CH^-CHOH CH^ -0 /y-^ H , 17 g 

R = alley! en ^ C^^ 

Folym&re pr€par€ selo- I'exemple la 0,8 g 

Po lym^r e comportant l e mot if 

pr£par£ par la condensation de la ptp^razine st de la 
pip^razine bis- aery lamide (preparation dficrite dans le 
brevet luxembourgeois 64371 de la demandercsse). . . 3 g 
^^Ti ( CH^ -CH^ -0 )^-H 

^Ifi^'s? 1.5 g 

X -J- y := 5 

' ^^4" 1.2 g 

Acide lactique q.s.p pH 3.5 

100 na 

. ^ d' aspect limpide 

Applique sur cheveux sensibiUs^s, ce shampooing /procure une mousse 

abondante et douce qui s'^limine facilement au rin^age. 

Les cheveux se d^mSlent sans difficult^ et aprfes s6chage possfedent 
du gonflant et de la nervosity, tout en restant doux et dociles au coiffage. 

EXEMPLE A 45 
Shampoo ing non-ionique cour cheveux sensibilis6s 

VlS^^W ^CH^0H)7^H 17 g 

• Polym&re prepare selon I'exemple IVa i o „ 

Di^thanolamide laurique 3 

o.s i 

Acide lactique q.s.p.,, pH 5 

• 100 ml 

.... d 'aspect limpide 

Appli.qu6 sur cheveux sensibtlisfis. ca shampooing /procure une mousse 

afiondante et agrfiable et permet d'amiliorer le d£m61age des cheveux mouillfis. 

sont doux, brillants et trfes nerveux en 

restant disciplines^ 

EXEMPLE A 46 

Renforcateur de mlse en plis pour cheveux gras 

Copolymfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 
'Folds moieculalre 25.000 -> c 

Copolymere polyviaylpyrt:lidone /acetate de vinyle 60/40 
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(viscositd 3,3 centipoises, S 5% dans I'^thanol et k 25^*0.... -0,5 g 

- Polymere pr€par^ selon l*exemple VII ^ 0,3 g 

- S-carboxym6thylcyat6ine (agent antis6borrh6xque). . , . 0,7 . g 

- Tri^thanolamine q.s.p. pH 8,6 

- AIcool ethyllque lo inl 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulll^s et essoris apr&s 

shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouill^s une facility de d^mfilage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux 

aont plus nerveux, plus doux et l^gereroent plus brlllants. La tenue de la 

mise en plis est consid^rablement prolong^e. 

EXEMPI£ N'^ A- 47 

Ren for cat eur de mise en plis pour cheveux gras 

. - Copolymfere acetate de vlnyle/aclde crotonique 90/10 

poids mol^culalre 70.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolldone/a estate de vinyle 60/40 
(viscosity 4 cps h 5% dans l».€thanol et k 25**C) 0,5 g 

- Folym&re pr^par^ selon l^exemple VII , 0,3 g 

- Trl^thanolamlne q.s.p pH7 

- Alcool Ethyllque . lo ml 

- Eau q.s,p loo • ml 

On applique cet.te lotion sur cheveux mouill€s et essor^s apr^s 

shampooing et avant enroulage de la mise en pll8« 

On constate sur cheveux mouill^a une facility de d^mfilage. 

Apr^s enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 

plus nerveux, plus doux et Idg&rement plus brlllants. La tenue de la mlae en 

plis est consld6rablement prolong^e. 

EXEMPI£ N** A 48 

Renfor^ateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymere acetate de vlnyle/aclde crotonique 90/10 

polds mol^culaire 50.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolldone/ac^tate de vinyle 60/40 
(viscosity 3,5 cps 5% dans I'^thanol et h 25*'C),, 0,5 g 

- Folym&re pr^par^ selon I'exemple IX 0,3 g 

- Tri^thanolamine q»s.p .'.•...'pH 7 

- Alcool Ethyllque • ^* 10 ml 

-Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulll^s et essor^s apr&s 
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shampooing et avant enroulage de la miae en plls. 

Oil constate sur cheveux mouill^a tme facility de d^mfilage, 

Aprhs enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux aont 

plus nerveux^ plus doux et l^g^rement plus brillants. La tenue de la mise en 

plls est consid^rablement prolong^. 

EXEMPia A 49 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gxas color^s 

r'Gopolyinfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids noldculaire 50,000 25 s 

neutralist k la trltthanolaKixM " '-^ » 

■ - Copolyn&re polyvixorlpyrrolidcme/acttate de vix^^le 60/40 

(viscosity 3,7 ops k St dans l'€thanal et k 25*C).,, . 0,5. g 

- Fplyotee prtpar£*Mlon I'exesple la 0,5 g 

- Chlcarare de dln^tkfl faydroxyai^thyi cttyl«Moniim. ... 0,1 g 

-.»«ci 0.5 . g 

Aclde dilorhydrl^uft 4. 8, p. pH 8 

- Alcool ttiiylique , 50 ml 

Eau q.s.p,.,', I ^ \ XOO b1 

On applique cette lotion sur cheveux aouillts et es sorts apr^s 
shampooing. On met en foroie la chevelnre h l*aide d'une brosse tout en 
stchant les cheveux & 1'^^^^ d^m stchoir A main. 

On constate un trfes bon passage de la brosse et ohe tenue prolongte 
de la coiffure. On constate tgalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

. TOKMPlg H"' A 50 . . ' 

Lotion structnrante sans rinca^e 

- Dioietbylol '^thyUne thiourte de foTMale . 



^ 0,5 . g 

2 - 

- 

• - Polym&re prtpart selon I'exemple X 0,6 g 

- Acide phosphorique q,s«p« pH 3 

-Eau q.s.p 7. 100. ml 

On apllique cette lotion .sur cheveux lavts'et essorts apr&s shampooing 
et avant mise en plis. 

On cbnscate.qu'A l*ttat mouillt les cheveux se dtrnfilent facilement et 
qu'ils onb un toucher soyeux. 

Apr&s fflise en plis et stchage, les cheveux sont brillants et nerveux, - 
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lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPI£ N** A 51 

' Rlnee (lotion rtncde) pour cheveux fins et moua 

- Huile de vaseline 7,5 g 

- Chlorure de dimethyl dist^aryl asmioniuia ^ 1 g 

- R-O-rC^H^O (CH2^H)?gH (K * alkyl C^^^ h C^g) 3,75 g 

" ^12^25^ " ^"^2%° ^CH^OH)?^ H 3,75 g. 

- Folym^e proper 6 selon I'exemple IX . 2 ~ g 

- Copdlytai&res quaternaires' de la polyvinylpyrrolidone 
10 ayant un poida mol^culaire de l*ordre de 1. 000, 000, 

comaer clal£s£8 aoua la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation ••«.« 2,5 g 

- Acide citrique q,8,p» pU 3 

- £au q, a«.p«.. , « 100 g 

15 On applique cette lotion aur cbeveux noulll^a et eaaor^a apr&a 

shaaqiooing, on lalaa* pauaer 5 raiLnutea, pula on rince. 

• On constate un tr^a faon dteilage dea cheveux moulll^a. 
Apr^a miae en pll-s et a^chage, lea cheveux aont nerveux, fadlea A 
coiffer et brillanta. 
20 EXEMPI2 N*^ A 52 

Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de trl^thanolamine A itM de matlAre' 

active 30 g 

- Di^thanolamidea d^acidea graa de coprah 1|5 g 

25 - IPolyto^re prdpar^ aelon l*exe^le la (1001 de 

mati&re active) 1 g 

- Polymfe^re compor tant le motif £y-CH2-CH(H-CH^^? k s*. I'. - 0,5 g 

Y d^aigne -j^ ^ ^ M- ou 

30 CH^-O-CH^QH 

ces deux groupementa £tant r^partia atatlatiquement. 

- Eau distil l^e q.s.p 100 g 

pH-7,5 

3 

On applique environ 10 cm de cette solution Unhide aur une chevelure 
35 prAalablement mouill^e* On masse l^g^rement. On rince A I'eau et on effectue 
une deuxi&me application. On masse ^erglquement pour obtenlr une mousse abon- 
dante% on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polym&re siir lea 

cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de d^mfilage des cheveux mouill^s (le 
40 peigne passe facilenient ^ana les cheveux}., le cheveu est trhB doux, souple, 
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malleable, la miee en pUs ae monte evec «ne grande facility. Aprfes a^chage et 
lors du coif f age des cheveuK sees, on conatate ^galement une facility de 
. d^ofiXage. Lea chevewc sonf nerveux et dieclplin^a. 

EXEMPI£ N** A 5*^ 

Shampooing catlonique 

- Bromure de Utrad^cyltTimdthylammonium 7 s 

- Alcool laurique polyoxy^thyl6n6 avec 12 moles d'oxyde 

• dfethyUne 

" r 50 g 

* Polym^re pr^parfi selon I'exemple la 5 g 

- Polymfere comportatitl motif /"Y-CH^-CHOH-.CH^-^/ o,5 g 
©ay d^aigne N- ou -N- 

. • . • K 

. cee deux groupeiaents fitaat r^partis otatisttqueiaeiit. 
• - Adde lactique q.a.p. pH 5 - 5,5 

-E«.dl«tllWa q.s.p 1000 

On applique cette solution d 'aspect linplde sur des cheveux teints. 
Aprfes Maaage, on rlncei I'eau. pais on effectue une dcuxifeo« application. 
On masaa feerglquement pour obtanlr une mouaae abondante. puia on rince. 

On conatate une grande facility de d4n*.lage des cheveux nwuilWs 
(le peigne gllsae facllea«nt dana les cheveux), le cheveu est tr&s doux. 
aouple. malleable, la odae en plis se nonteavec une grande facility. Aprfea 
•«chage et lors du coiffage des cheveux sees on constate igalenent une facility 
de diafilage. Lea cheveux 'sont nerveux et disciplines. 
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REVENDICATIONS 

1, Composition coem^tique pour cheveux contenant au moina un polymfere 

r^ticul^ soluble, dans l*eau, choisl parmi (I) les polymferes r6ticul6s obtenus 
par la reticulation d*un polyamino-polyamide pr£par£ par poly condensation d'un 
compost acide choisi parmi (i) lea acides organiquea dicarboxyliquea , (ii) lea. 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques h, double liaison 6thyl6nique, 
(ili) lea eaters des acidea pr^cit^a, (iv) les melanges de cea composes ; sur 
une polyamine choisie parmi lea polyalcoylfene-polyaminea bis primaires et mono- . 
ou dieecondaires / 0 & 20 molea % de cette polyamine pouvant 6tr-e remplac6e par 

3 l^hexam^thyl^nediamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant etre remplac6e par 
une amine bis-primaire, de preference 1 * ethyl^nediamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant reallsee au 
ooyen d'uu agent reticulant choisi parmi les epihalobydrines , les diepoxydea, 
les dianhydrides, et les derives bis insatures ; so it parmi (IX) les polym^res 

5 reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choiai parmi (a) les epoxydes^ ' 
(b) lea composes ethyl eniquement non saturea, (c) 1' acide chloracetique, 
(d) la propane sultone our la butane sultone ; composition caracteriaee par le 
fait que la reticulation est realiaee au moyen de 0,025 k 0,35 mole d*agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 

:0 obtenue le polym&re reticule presentant l*enseinble dea caracteristiques sui- 
vantes : ' . 

(1) il est parfaitement soluble dans I'eau k 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymfefe & 10% dans I'eau & 25*C, eat su- 
perieure & 3 centipoises ; * 

15 (3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a paa de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

2, compoBition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le compose acide utilise. pour la preparation du polyandno-'polyamide est choisi 
parmi 1^ acide adipique, 1 'acide terephtalique, les ester a de cea acides, le 
30 produit d'addition de 1 *ethylfenediamine sur les acides acryliques, methacryli- 
que, itaconique ou leurs esters, 

3^ Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

la polyalcoyl^ne- polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethyl&ne triamine, la dipropyl&ne triamine, la triethyl- 
35 fene tetramine et leurs melanges avec 1' ethylene .diamine, 1 'hexamethylfenediamine 
et la piperazine. 

4. * Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulfone, la methylfene-bis-acryl- 
amide, le diglycidyl ether et la N,N' -bis-epoxy piperazine, 

40 5. Composition selon la revendication 1, 'caracterisee par le fait qu'on 

utilise comme agent reticulant 1 *epichIorhydrine, 
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par groupement aolne du polyamino-polyamlde. 

7. Composition selon la revendication 6. caractfirlsge par le fait que le 
polymfere r^tlcul^ est obtanu h I'alde de 0.025 k motns de 6.2 mole d'agent 
r«ttculant par giroupenent amine du polyamino-polyamide . 

8. Composition aelbn la revendication 6, caractfiriafie par le fait que le 
polymfere r«ticul6 est obtenu a I'aide da 0.025 a moins de 0.1 mole d'agent 
rfiticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendication 1. caractfiriafie par le fait que 
la solution 4 lot dans I'eau et 4 25«C du polymfere rfiticul^ pr6.ente «ne 
viscosity comprise entre 3 et 200 centipoises. 

10. Cooiposition selon 1. revendication 9. caxactfiria^e par le fait que la 
.solution a lot dans I'eau et 4 25»C du polymfere rfiticul^ pr&iente une via- 
costte ggale- ou sup^rieure A 20 centipoises et inffeieure a 50 centipoiaea. 

11. .Compb8itl«n aelon I'nne quelconque dee" revendlcations pr^c^dentes, 
caract«ri8<e par le fait que le polyamino-amide eat constitufe de motifs de 
fornule 

-OC-R-CO-Z 

ou K reprSsente : 




- CH^ - CH^ - NK - - Ch' - NH. - CH^ - CH, . 



- PH - CH^ NH - CH^ - CH^ - NH - CH - 



r ^ /™2-p 

^»2 f X ^ 



- CH. - CH^ " 
D 

Z repr^sence .: 

dans lea proportions de 60 a loo molea %, le radical 

• . - ™ " f ^"^2^x ~ N«9~„ (II) 

oil X « et ji = 2 ou 3, ou blen 

X = 3 et n = 2 * . 



cans ies proportions de 0 i 20 moles %, le' radical 

- Mi - (CH-;. - NH "1 I ■ 
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dans les proportions de O & 40 mol ea le radical (11) elides sua - dans lequel 
X « 2 et n « 1.1 ou le radical - 




12. Composition selon la revendlcatlon 1» caract^rls^ par le fait que le 
polym&re r^tlcul^ est pr£parj§ par poly condensation de I'aclde adlplque et de 
5 la dl^thyl&ne trlamlne puis r^tianlatlon & i'alde d'unorfitlculant .cholsl daiie 
le groupe form^ par I'^plchlorhydrlne, le m^thyl&ne bis acrylamlde^ la 
NyB'-bls £paar^ propyl plp^aalne et la dlvlnylsulfone. 

Ij. Coi^osltlon selon la revendlcatlon I, caract^rls^e par le fait que 

le polyiafere r^tlcul^ est pr^par^ par .polycondensatlon de l*aclde adlplque 

10 et d'un B^lange de dl^thyline trlamlne et de plp^razlne puis rdtlculatlon k 
l*alde d*un r^tlculAt cholal. dans le groupe formfi par X*£plchlorhydrlne,' la 
■6tfayl^ne bis acrylamlde^, la K»ll''*bl&-^poacy propyl plp^raslne et la dlvlnyl- 

■ 

sulfooe* - * 

14, . Coiqposltlon selon la revendlcatlon 1, caract^rls^ par le fait que le 
15 polyol&re r^tlcul^ est pr£par4 par polycondensatlon de l*aclde adlplque et de 
la trldtbyi&ne t^tramlne puis reticulation h l*alde d'un r^tlculant cholsl 
dans le groupe formft par I'^plchlorhydrlne, le ra^thyl^ne-bls-acrylamlde, la 
NsN'-bls-^poxy propyl plp^raaine et la dlvlnylsulfone. 

* • ^ , 

15, " Composition 'selon la revendlcatlon* 1; caract6rls6e par le fait que 
.20 le polynfere r^tlcul^ est pr^par^ pax: polycondensatlon de I'ltaconate de o^thyle 
avec I '^tbyl&ne diamine, et la dl^thyl&ne trlamlne puis par reticulation k 
I'aldft d'un r^tlculant cholsl dans le groupe formi par I'^'pichlorhydrlne, le 
■ftthyUna-bla^acrylamlda, la K^N'-bls-epoxy propyl plp6raalnej et la dlvlnyl- 
sulfone. 

25' 16 Composition selon la revendlcatlon 1, caraoterls^e par le fait que le 
polym&re r^tlcuie est prepare par polycondensatlon de I'lKCs^alaei de m^thyle 
avec I'dtbyl^ne diamine et la diethyl^ne trlamlne puis reticulation h I'alde 
d'un retlculant cholsl dans le groupe forme par 1 'eplchlorhydrlne, le methyl- 
^ne-bls-acrylamlde» la H>N'-bls-epo3cy propyl plperaslne et la dlvlnylsulfone. 

30 17. Composition selon la revendlcatlon 1». caracterlsee par le fait que le 
polymfere reticule est prepare par polycondensatlon du methacrylate de methyle 
avec 1' ethylene diamine et la diethyl&ne trlamlne puis par reticulation k 
I'alde d'un retlculant cholsl dans le groupe forme par 1 ' eplchlorhydrlne » le 
methyl&ne-bls-acrylamlde y la NsN'-bls-epoxy propyl plperazlne et la dlvlnyl- 

35 sulfone. 

18. Composition selon la revendlcatlon 1« caracterlsee par le fait que 
• le polym&re reticule a ^te alcoyie par un epoxyde. 

19, Composition selon la revendlcatlon 18, caracterlsee par le fait que 
I'epoxyde est cholsl parml le glycldol, I'oxyde d' ethylene et I'oxyde de 
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propylene; 

20. Composition selon la revendicatlon 1. caractfirisfe par le fait que le 
polymfere rfiticuU a 6t« alcoylg par un composg 6thyl6niquement non aaturfi. 

21. Composition selon la revendicatlon 20, caractfalsfie par le fait que le 
coopos* a double liaison 6thy.l6ntque est choisi parmi I'acide acrylique et 

1 'acrylamide. 

22. Proc«« d'alcoylacion de polymeres polyamino-amldes r&iculfis.dSalta dais 
, la revendicatlon 1. caract&lsg par le fait qu'on traite le polymfere en solu- 
tion aqueuse. a la temperature comprise entre 10 et 95-C avec an agedt alcoy- 
lant choisi parmi (a) les 6poxydes. (b) un compost ^thyUniquement non saturfi. 
(c) I'acide chlorac^tique et (d) la propane aultoneou la butane aultone. 

23.. Proc^de selon la revendicatlon 22, caract6rls6 par le fait que I'fipo- 
xyde utilise est le glyddol, I'oxyde d'fethylfehe ou I'oryde de propylfene. 

24. Proc^dfi selon la revendicatlon 22, caract&isfi par le fait que le 
compose ethyldniquement non saturfi est 1 < acrylamide. 

25. Composition selon la revendicatlon 1, caract&isfe par le fait qu'elle' 
contient le polymfere r6tlcul6 ou le polymfere r^ticuW alcoylS assoclfi dans 

5.US'ou'"^l1:Te^iZlqr"' non-lonlque, anlOnique . catlcnique. am- 

Z6. Composition selon la revendicatlon 1, caract€rls€e par le fait qu'elle 
contient le polymfere r«ticul« ou le polymfere r6ticul6 et alcoylg, associe _ 
a un agent restructurant. 

27. Composition selon la revendicatlon 1, caract6ris€e par le fait qu'elle 
a un -.pH compris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendicatlon 27, caractfirlste par le fait qu'elle 
a.un fil compris entre 3 et 8 

29. Composition selon la revendicatlon 1, caracteris6e par le fait qu'elle 
contient le polymere r6ticul4 ou le polymfere r6tlcuW et alcoylfi en une pro- 
portion de 0,1 a 5% en polds du poids total de la composition. 

30. Composition selon la revendicatlon 1, caractfe-isee par le fait 
qu'elle rerferme le polymfere rfetlculd ou le polymfere rfitlcul6 et alcoyli 
assoclfi fe un electrolyte soluble dans I'eau. 

31. Composition selon la revendicatlon 30, caractfirlsee par le fait que 
1 'Electrolyte est un chlorure ou acfitate de sodium, de potassium, d'ammonium 
ou de calcium. 

32. Composition selon la revendicatlon 30, caract€rls6e par le fait que 
I'eiectrolyte est present en une quantity comprise entre Opiet 5Z du polds 
total de la composition. 

3-J. Composition selon la revendicatlon 1, caracterisfie par le fait que 

le polyamtno-polyamide est prepare par polycondensaticn d'une polyalcoylfene- 
polyaalne choisie parmi la. diethylfeoe triamine. la triethylfene tetramlne, la 
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dipropyl&ne triamine et leurs melanges sur-un acide cholsi parmi I'aclde adl- 
pique, son ester dim^thylique et le produit InternvSdlaire d'additlon d'une 
molecule d ' ^thyl^nediamine aur deux molecules d'acrylatei m^thacrylate ou 
itaconate de m^thyle. 

34. Folycn&re poly amino -polyamide pr^par^ par la reticulation d'un 
polyamino-polyamide pr^par^ par polycondensation d'un compost acide cholsi 
parmi (i) les acides .organiques diQarboxyliques, (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques k double liaison ^thyl^niquei (iii) les esters des' 
acides pr£cit6s« (iv) les melanges de ced composes : sur une polyamine choieie 
parmi lea polyalcoyl^ne-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondaires, 

0 2i 20 moles % de cette polyamine pouvant 6tre remplac^e par 1 'hexam^thyl&ne- 
diamine ou 0 «i 40% de cette polyamine pouvant 6tre ren^lac^e par une amine 
bis-primaire, de preference 1 'ethyl&nediamine, ou par une amine bis-aecondalre , 
de preference la piperazine ; la reticulation etant reallsee au moyen d'un 
agent reticulant cholsi parmi les epihalohydrines » les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il est 

alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) 1 'acide chloracetique, (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

35. Polym^re selon la revendication 34^ caracterise par le fait qu*il 
est alcoyie par le glycidol ou 1 ' acrylamide . 

36. Composition selon la revendication 30. caracterisee par le fait que 
le rapport electrolyte :polym&re est compris entre 0:1 et 1,5:1. 
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